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@ PROCEDE POUR PROTEGER LES SOLS ET SURFACES ET PROCEDE METTANT EN OEUVRE LADITE 
COMPOSITION. 

@ - La presente invention concerne une composition 
aqueuse ou huileuse utile notamment pour proteger les sols 
et surfaces, qui comprend: 

a) du latex naturel; 

b) au moins une charge minerale et/ ou au moins un 
agent epaississant. 

- L'invention concerne egalement un procede de protec- 
tion des sols et surfaces mettant en oeuvre ladite composi- 
tion. 
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La presente invention concerne une composition utile notamment pour la 
protection des sols et surfaces ainsi qu'un procede de protection des sols et surfaces 
mettant en oeuvre ladite composition. 

Uinvention trouve application notamment dans le domaine de 
5 l'environnement, de Industrie, de l'agriculture, du domestique. 

II existe actuellement des protections que Ton pose au pied des arbres pour 
limiter le developpement des herbes adventices et maintenir Thumidite. Ces 
protections (film plastique, dalle de bois, mulch d'ecorce, etc.) ont le principal 
inconvenient d'etre lourdes a mettre en oeuvre (preparation du sol, pose soignee, cout 
10 eleve), inesthetiques et tres difficilement biodegradables, notamment pour les 
plastiques (qui sont les plus largement utilises). 

II est done souhaitable de disposer d'un produit simple, ecologique, facile a 
mettre en oeuvre et susceptible de durer au moins 1 an, afin d'assurer, notamment au 
pied des vegetaux ligneux (arbres, arbustes, isoles ou en massif), une protection qui 
15 empeche la pousse des herbes adventices et qui limite 1'evaporation. 

II a maintenant ete decouvert, et e'est le fondement de Tinvention, qu'il est 
possible d'utiliser un polymere filmogene naturel, tel que du latex naturel, 
eventuellement en combinaison avec une charge minerale et/ou un agent epaississant, 
pour proteger efficacement et durablement les sols et surfaces. 
20 Ainsi, selon un premier aspect, 1'invention concerne une composition aqueuse 

ou huileuse pour proteger les sols et surfaces, qui comprend : 

a) du latex naturel ; 

b) au moins une charge minerale et/ou au moins un agent epaississant. 
Avantageusement, la composition conforme a Tinvention comprend du latex 

25 naturel, au moins une charge minerale, et au moins un agent epaississant. 

Par "latex naturel", on entend au sens de la presente invention le liquide 
secrete par l'hevea, notamment Hevea brasiliensis, non-coagule. Generalement, ce 
liquide a une teneur en caoutchouc de l'ordre de 60% au minimum, telle que mesuree 
selon la norme ISO2004, et represente environ 10 a 90% en poids sec de la 

30 composition. Ce terme englobe egalement des formulations dans lesquelles le latex est 
charge en soufre. 
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La charge minerale utilisable dans le cadre de la presente invention est 
d'origine naturelle. A titre d'exemple, on peut titer notamment la silice ; un carbonate 
tel que le carbonate de calcium ; une argile, en particulier la bentonite et/ou le kaolin ; 
ou un melange quelconque de ces composes ; la silice etant particulierement preferee. 
5 Ainsi, la charge minerale peut comprendre de la silice seule, une argile seule, un 
melange d'argiles, un melange de silice et d'argile(s) eventuellement additionne de 
carbonate. 

La charge minerale represente de preference environ 10 a 85% en poids sec 
de la composition. Lorsque la charge minerale est constituee par un melange de 

10 composes, le rapport entre les differents composes peut varier indifferemment pour 
autant que la.quantite totale de charge utilisee respecte la gamme indiquee ci-dessus. 
A titre indicatif, lorsque la charge minerale est constituee par un melange de bentonite 
et de kaolin, ces deux constituants peuvent etre utilises dans un rapport ponderal 
compris entre environ 1:5 et 5:1. Lorsque la charge minerale est constituee par un 

15 melange de silice et d'argile, ces deux constituants peuvent etre utilises dans un 
rapport ponderal compris entre environ 1 :4 et 4: 1 . 

L'agent epaississant utilisable dans le cadre de la presente invention est 
biodegradable. A titre d'exemple, on peut titer notamment les alginates notamment les 
alginates riches en collouies glucuroniques et mannuroniques, les xanthanes, les 

20 carraghenanes, la gelatine, la gomme guar, une colle algale, de l'amidon, de la farine, 
ou un melange quelconque de ces composes. 

Avantageusement, 1'agent epaississant represente environ 0,5 a 5% en poids 
sec de la composition. Lorsque l'agent epaississant est constitue par un melange de 
composes, le rapport entre les differents composes peut varier indifferemment pour 

25 autant que la quantite totale d'agent epaississant utilise respecte la gamme indiquee ci- 
dessus. 

Selon un mode de realisation particulier, la composition conforme a 
Tinvention peut egalement comprendre c) jusqu'a environ 1% en poids sec de la 
composition d ! un ou plusieurs additifs choisis en particulier parmi les colorants 
30 naturels (done biodegradables), les parfiims et autres substances aromatisees, les anti- 
oxydants, les oligo-elements. 
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Bien evidemment, la somme des constituants a), b) et eventuellement c) est 
egale a 100%. 

Dans la composition conforme a l'invention, Teau ou l'huile represente 
generalement environ 3 a 8 fois le poids sec des constituants a), b) et eventuellement 
5 c). Dans le cas d\ine composition huileuse, l'huile est une huile naturelle comme l'huile 
de colza ou de tournesol. 

La composition conforme a 1'invention peut etre preparee de maniere 
conventionnelle en melangeant les differents ingredients qui la composent 

Elle permet non seulement une protection, mais egalement une fixation et un 
10 etanchement des sols et surfaces. Elle assure ainsi notamment une lutte contre 
l'erosion en agissant sur : 

- la fixation des elements constitutifs des sols, 

- la creation d'un film protecteur contre les intemperies : gel, 
temperature, pluie, ecoulement, vent, 

15 - la limitation de Tevaporation des sols. 

La composition conforme a l'invention peut etre appliquee en utilisant une 
technique de projection pour constituer un film sur la surface destinee a etre protegee. 

Ainsi, selon un autre aspect, l'invention concerne un precede pour proteger, 
fixer ou etancher les sols et surfaces, qui consiste a appliquer directement (c'est-a-dire 
20 sans traitement prealable) sur lesdits sols ou sur lesdites surfaces, de preference par 
pulverisation, du latex naturel ou une composition aqueuse a base de latex naturel, 
telle que definie ci-dessus. 

Generalement, on utilisera le latex naturel ou la composition conforme a 
l'invention en une quantite comprise entre environ 0,5 et 3 1/m 2 de surface a traiter, ce 
25 qui correspond a une quantite de produit sec de l'ordre de 0,3 a 1 kg/m 2 . 

Selon le type de sol et la protection desires, il pourra etre avantageux 
d'appliquer la composition en plusieurs couches, en variant si necessaire la 
concentration de chaque couche. La premiere couche peut etre avantageusement 
diluee a 20 ou 30 % afin d f obtenir une bonne adherence sur les surfaces traitees. 
30 La composition conforme a l'invention est biodegradable et resistante dans le 

temps, avec une "duree de vie" pouvant etre superieure a un an, ce qui est avantageux 



2813888 

4 

du point de vue economique. EUe pourra done trouver application, notamment dans 
les domaines suivants : 

- la lutte centre l'erosion des sols : fixation des talus, des sables, dunes, 
des zones erodees, etc., 

5 - les espaces verts, les plantations : protection au pied des vegetaux ou 

des massifs pour faciliter la reprise et reduire l'entretien (arrosage et binage), 

- la protection des vegetaux contre les animaux : creation d'un film 
protecteur sur les arbres (contre les lapins, etc.), 

- 1'amelioration de l'etancheite des sols : fosse, bassin, etc., 
10 - la fixation de substrats sur les parois, rochers, talus, etc., 

- la fixation des colorants pour integration des parois rocheuses, 

- la protection des bois exterieurs contre le pourrissement : poteau ? 

cloture, etc., 

- la fixation des poussieres : sur les pistes, carrieres, chantiers, etc., 
1 5 - I'etanchement des surfaces, des toitures, etc., 

- la consolidation des materiaux poreux ou friables, etc. 
L'invention sera mieux comprise a 1'aide des exemples suivants, donnes a titre 

purement illustratif. Dans ces exemples, les proportions des differents constituants 
sont exprimees en pourcentage en poids. 

20 

Exemple 1 : composition pour proteger les sols ou surfaces en pente 




On melange entre eux les ingredients suivants: 

25 latex naturel 30 

silice 69 
alginate 1 



puis on ajoute de I'eau (environ 5 fois le poids sec du melange). 



30 
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Exemple 2 : composition pour fixer et proteger les sols au pied des vegetaux 
en creant un "mulch" protecteur 

On melange entre eux les ingredients suivants: 

5 



latex naturel 


30 


bentonite 


30 


kaolin 


15 


silice 


20 


alginate 


1 


colle algale 


3 


colorant naturel 


1 



puis on ajoute de l'eau (environ 4 a 7 fois le poids sec du melange). 

15 

Exemple 3 : composition pour fixer ou etancher une surface 

On melange entre eux les ingredients suivants: 

20 latex naturel 25 

bentonite 74 
xanthane 1 

puis on ajoute de l'eau (environ 4 a 5 fois le poids sec du melange). 



25 
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REVINDICATIONS 

1. Composition aqueuse ou huileuse notamment pour la protection des sols et 
surfaces, qui comprend: 

5 a) du latex naturel ; 

b) au moins une charge minerale et/ou au moins un agent epaississant. 

2. Composition selon la revendication 1, qui comprend du latex naturel, au moins une 
charge minerale, et au moins un agent epaississant. 

10 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la charge minerale est de la 
silice, un carbonate, une argile, ou un melange de ces composes. 

4. Composition selon la revendication 3, dans laquelle Pargile est la bentonite et/ou le 
15 kaolin. 

5. Composition selon 1'une des revendications 1 a 4, qui comprend environ 10 a 85%, 
en poids sec de la composition, de charge minerale. 

20 6. Composition selon Tune des revendications 1 a 5, dans laquelle l'agent epaississant 
est choisi parmi les alginates, les xanthanes, les carraghenanes, la gelatine, la gomme 
guar, une colle algale, de Tamidon, de la farine, ou un melange de ces composes. 

7. Composition selon la revendication 6, qui comprend environ 0,5 a 5%, en poids sec 
25 de la composition, d'agent epaississant. 

8. Composition selon l'une des revendications 1 a 7, qui comprend en outre c) jusqu'a 
environ 1% en poids sec de la composition d'un ou plusieurs additifs choisis parmi les 
colorants naturels, les parfiims et autres substances aromatisees, les anti-oxydants, les 

30 oligo-elements. 
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9. Composition selon IHine des revendications 1 a 8, qui comprend environ 10 a 90%, 
en poids sec de la composition, de latex naturel. 

10. Composition aqueuse selon Tune des revendications 1 a 9, dans laquelle I'eau 
5 represente environ 3 a 8 fois le poids sec des constituants a), b) et eventuellement c). 

11. Procede pour proteger, fixer ou etancher les sols et surfaces, qui consiste a 
appliquer sur lesdits sols ou sur lesdites surfaces du latex naturel ou une composition 
telle que definie dans les revendications 1 a 10. 

10 

12. Procede selon la revendication 11, dans lequel le latex naturel ou la composition 
sont appliques par pulverisation. 

13. Precede selon la revendication 11 ou 12, dans lequel on utilise environ 0,5 a 31 de 
1 5 latex naturel ou de composition par m 2 de surface a traiter. 

14. Procede selon Tune des revendications 11 a 13, pour la lutte contre 1'erosion des 
sols ou la protection des espaces verts et des plantations. 
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